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1. Verfahren zum Behandeln elnes Phthalocyanlnpigmentes 

In Plgmentfom mlt elnem polaren allphatlschen LUsungsmlttel , 
das mindestens teilweise mit Vasser mischbar 1st und Abtrennen 
des LHsungsmittels vom behandelten Pigment, dadutth gekenn- 
zelchnet, dass man deni Phthalocyahlnpigment , vor oder wShrend 
der LBsungfimittelbehandlung elne geringe Menge eines Aminsalzes 
eines sulfonierten Phthalocyanins der Formel 




zugibt, 

worln PC einen Phthalocyaninrest, Rj, R3 «nd Jewells Alkyl, 
Alkenyl oder Alkapolyenyl , Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, 
Alkapolyenyl oder Aralkyl und X die Zahlen 1-4 bedeuten. 

2. Verfahren gemSss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 

dass das Aainsalz der Fomel I durch ttnsetzung eines Phthalo- 
cyaninfarbstoffes der Foxnel 



Pc(S03M)jj 



n 



worin PC und X die in Anspruch 1 gegebene Bedeutung haben und 
M Wasserstoff oder cin Alkallmctall bedeutet mit einem tertlMren 
Amin der allgemeinen Formel 

R2-N-R3 MI 
Oder mit einem quatemSren Ammoniumsalz der Formel 
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ORIGINAL INSPECTED 



1^ © 

2 , 3 

H 

erhalten vlrd, 

mrln Rj, R3 und R^ die in Anspruch 1 gegebene Bedeutung haben, 

Rg Alkyl, Alkenyl, Alkapolyenyl oder Aralkyl und B^ein Anion 

bedeuten, wobei die Gesamtzahl von Kohlenstoffatomen lin 

tertiaren Amin oder im Kation des quaternaren Axnmoniumsalzes 

20 bis 60 sein kann und mindestens eine der Gruppen R2, R^i 

und R, eine KettenlSnge von mindestens 12 Kohlenstoffatomen 
o 

aufweist. 

3. Verfahren gemSss den AnsprUchen 1 und 2, dadurch gc- 
kennzeichnet, dass man 1-12 Gewichtsprozente des sulfonierten 
Phthalocyanins der Formel II bezogen auf das Phthalocyantnpl- 
gment elnsetzt. 

4. - Verfahren geiDass~Anspruch- 3'r dadurch gekennzeichnet , 
dass man 4-8 Gewichtsprozente des sulfonierten Phthalocyanins 
der Formel II bezogen auf das Phthalocyaninpigment einsetzt. 

5. Verfahren gem^tss den AnsprUchen 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass tnan als LOsungsmittel ein Alkanol mlt 1 bis 
4 Kohlenstoffatomen in der Alkylkette, ein Alkyl -xnonocarboxylat 
mlt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen in der Alkylkette, ein Dialkyl- 
keton mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen in jeder Alkylkette, ein 
Alkoxyalkanol mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen in jeder der Alkyl- 
ketten der Alkoxy- und Alkohol-Komponenten oder ein Alkylengly- 
kol mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen in der Alkylenkettc elnsetzt, 

6. Verfahren gemass Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Usungsmittel Isopropanol ist. 
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7. Verfahren gemMss den Ansprllchen 1 und 2. dadurch 
gekennzelchneti dass die Umsetzung bei einer Temperatur zvlschen 
50*C und dem Siedepunkt des LOsxmgsmittels bei AtmosphMren- 
druck durchgefUhrt wird. 

8. Verfahreii gemSss den AnsprUchen 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dasfi 5 bis 10 Gevichtsteile, LOsungsmittel bezogen 
auf 1 Gewichtsteil unbehandeltes Pigment eingesetzt warden. 

9« Verfahren gem^ss den Ansprllchen 1 und 2, dadurch ge- 

kennzeichnet » dass das Phthalocyanin/Amin-Derivat im LtSsungs- 
mlttel bei Anvesenheit des Pigmentes gebildet wird. 

10. Phthalocyaninpigment erhalten durch ein Verfahren gemMsa 
irgend einem der Ansprtiche 1-7 » 

11. Hit einem Phthalocyaninpigment gemtfss Anspruch 8 
pigmentierte Anstrichfarben, Druckfarben, Nitrocelluloaen, 
Alkyd-Melamin/Formaldehyd- oder Acryl-Mclamin/Formaldehyd-Sy- 
steme. 
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Verfahren zur Herstellung von Pigment- 
zusanonense tzungen 



Die vorllegende Erfindung betrifft ein Verfahren. zur 
Herstellung von Pigmentzusammcnsetsungen, insbesondere 
von PhthalocyaninpigmentzuBanmensetzungen. 

In der CH-PS 554 928 wlrd ein Verfahren zur Herstellung 
elnes Pigmentea_beansprucht,. .bei dem man ein Metall- 
phthalocyanin-Blau-Plgment In trockener Pigmentform mit 
einem polaren allphatlschen LSsungsmittel, das mindestens 
tellweise nit Vasser miechbar ist, behandelt und das 
Losungsmlttel von dem behandelten Pigment abtrennt, 
dadurch gekennzelchnet, dass man zu dem Metallphthalo- ■ 
cyanin-Blau-Pigment, bevor man ea mit dem Lbsungsmlttel 
in Kontakt bringt, wShrend der Behandlung oder nachdem 
es von dem Losungsmlttel abgetrennt wurde, elne geringe 
Menge eines lOipferphthalocyaninderlvates der Fomel I 

^(S02NRRj^)y 
Cu Pc""*^ 

^(SO-H+NRRi)^. 
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zugibt, worin Cu Pc den gegebenenfalls chlorlerten Kupfer- 
phthalocyanlnrest, R eine Alkylgruppe xnlt 1 bis 20 Kohlen- 
stoffatomen oder eine Arylgruppe und Wasserstoff, eine 
Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen oder eine Aryl^ 
ghippe bedeuten, wobei die Alkyl- oder Arylgruppen gegebe. 
nenfalls durch Hydroxyl-, Amino-, Alkylamino- oder Amidgruppen 
substituiert sind, x und y jeweils 1, 2 oder 3 bedeuten und 
die Suinme von x und y 2, 3 oder 4 ist. 

Die 80 behandelte Pigmentrusammensetzung zeichnet sich aus 
durch gute Helligkeit und Leuchtkraft, insbesondere bei der 
Elnverleibung in Drucktinten. 

Es wurde nun Uberraschend gefunden, dass durch Zugabe eines 
verschiedenen Phthalocyaninderivates zu einem Fhthalocyanin- 
pigment in einem analogen Verfahren, bevor oder wahrend man 
es mlt einem polaren aliphatischen Losungsmittel in Kontakt 
bringt, eine Pigmentzusammensetzung erhalten wird, die in 
Druck. und Anstrichfarben einverleibt sich durch verbeasertc 
Farbstarke und rheologische Eigenschaf ten auszeichnet, im 
Vergleich zu den nach CH-PS 55 4 928 erhaltenen Pigment- 
zusammens e t zungen . 

Demgemasa wird durch die vorliegende Erfindung, in Abanderung 
des in der CH^PS 554 928 beanspruchten Verfahrens, ein Ver- 
fahren geschaffen, bei dem man ein Phthalocyaninpigment in 
Pigmentform mit einem polaren aliphatischen Losungsmittel, 
das mindestens teilweise mit Wasser mischbar ist, behandelt 
und das Losungsmittel von dem behandelten Pigment abtrennt, 
das dadurch gekennzeichnet ist, dass man zu dem Phthalocyanin- 
pigment, vor Oder wahrend der Losungsmittelbehandlung, eine 
gerlnge Menge eines Aminsalzes eines aulfonlerten Phthalo- 
cyanins der Formel 
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Pcf sdf N— R3 

zugibt, worin Pc einen Phthalocyaninrest", Rj, R3 und jewells 
Alkyl, Alkenyl oder Alkapolyenyl, R^ Wasserstoff , Alkyl, 
Alkenyl, Alkapolyenyl oder Aralkyl und x die Zahlen 1-4 bedeu- 
ten. 

Amlnsalze der Fonnel I konnen erhalten werden Indem man elnen 
Phthalocyaninfarbstoff der Formel 

PcCSOgM)^ II 

worln Pc und x die oben angegebene Bedeutung haben und M 

Wasserstoff oder ein Alkalimetall bedeutet 

mlt einem tertiaren Amin der allgemelnen Fonnel 

R2-N-R3 III 



Oder mlt einem quaternaren Ammoniumsalz der Formel 
R2-N-R3® B0 IV 



^4 



umsetzt, wortn R3 und R^ die oben angegebene Bedeutung, 
R Alkyl, Alkenyl, Alkapolyenyl oder Aralkyl und B 0 eln Anion 
bedeuten, wobei die Gesamtzahl von Kohlenstof fatomen im ter- 
tiaren Amin Oder im Ration des quaternaren Ammoniumsalzes 
20 bis 60 sein kann und mindestens elne der Gruppen Rj, 
R^ und Rg eine Kettenlange von mindestens 12 Kohlenstoff* 
atomen aufweist. 
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Venn der Farbstoff der Formel II mlt einem tertiaren Amin der 
Formel 111 umgesetzt wlrd, so ist in Fonnel I Wasserstoff. 
Wenn der Farbstoff der Fonnel II mlt einem quaternaren 
Ammoniumsalz der Formel IV umgesetzt wird, so ist Rj AlkyI, 
Alkenyl, Alkapolyenyl oder Aralkyl. 

Vorzugsweise welsen 2 der Gruppen R3, und R^ eine 
Kettenlange von mindestens 12 Kohlenstoffatomen und die 
Gesamtzahl von Kohlenstoffatomen im tertiaren Amin oder in 
Kation des quaternaren Aramoniumsalzes licgt zwischen 25 und 
45. Das Anion sOist bevorzugt ein Halogenid-, ein Acetat-, 
oder ein Hydroxydion. 

Der Phthalocyaninfarbstoff der Formel II kann metallfrei oder 
ein Kupfer-, Zink^, Kobalt-, Nickel- oder ein anderes Ueber- 
gangsmetall-Phthalocyanin sein und kann Halogen, insbesondere 
Chlor« im PhthalocyaninmolekUl enthalten, 

Bevorzugt sind Kupferphthalocyaninf arbstof fe der Formel 
CuPcCSOjH)^ V 

worin CuPc ein Kupferphthalocyaninrest bedeutet und x die 
angegebene fiedeutung hat. 

Der Phthalocyaninfarbstoff der Formel II kann nach einer 
der Ublichen Methoden hergestellt verden, beispielsweise durch 
Umsetzung des Phthalocyanins mit Chlorsulfonsaure oder Oleum 
bei erhShter Temperatur wahrend mehreren Stunden, Einglessen 
in eine wassrige Natriumchloridlosung und Isolierung in Press* 
kuchenform durch Filtration. 
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Das Phthalocyaninpignient kann netallfrei oder eln Kupfer-, 
Zlnk-. Kobalt-, Nickel- oder eln anderes Uebergangsiuetall- 
Phthaiocyanin seln und kann bis zu 50 Gewichtsprozent Chlor 
enthalten. Bevorzugt Ist eln Kupferphthalocyanlnplgment In 
der a oder p. Form oder elne Mlschung der belden Fonaen. 

Die Menge an sulfoniertem Phthalocyanlnfarbstoff der Formel II 
besogen auf das Phthalocyanlnplgment kann zwlechen 1 und 
12 Gewlchtsprozente variieren, liegt jcdoch bevortugt wlschen 
4 und 8 Gewlchtsprozente. 

Obschon X die Zahlen von 1 bis 4 bedeuten kann, slnd Amin- 
salze der Fennel I bevorzugt bel denen x zwischen 1 und 2,5 
liegt. 

Die den Verbindungen der Formeln III und IV zugrundellegenden 
Amine konnen spezifiBche Alkyl-. Alkenyl- oder Alkapolyenyl- 
amine seln, am zwecknassigsten handelt es etch jedoch xm 
Derlvate von genlschten Kohlenwassers toff res ten von natUrllchen 
Oelen und Fatten vie Talg, Getreideol. Flsch- oder Vahlfiach- 
tran. Von den geeigneten tertlaren Amlnen dieser Art kbnnen 
belsplelsweise genannt werden: Dimethyl- talg-, hydrlertes 
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Dimethyl- talg-. Dimethyl-soya-. Dimethyl- octadecyl-, Dimethyl- 
eicosanyl-, Dimethyl-docosanyl-, Monomethyl-dl(dodecyl) 
hydriertes Monomethyl-dl(talg)-, Monomethyl-di(eicosyl)-, 
Monomethyl.dl(docosyl)-, Tri(dodecyl) - und Tri(octadecyl)- 
amln oder Mischungen davon. 

Die quaternaren Amnonlumsalze werden zwet^kmasslg aus solchen 
tcrtiaren Aminen durch Unsetzen mlt Methylchlorid oder Dl- 
methylsulfat hergestellt, wobel das quaternfire Methyl- 
amnoniumsalz entsteht, oder mit Benzylchlorld um das ent- 
sprechende quaternare Benzyl- anmonlumsalz zu erhalten. 

Die Amlnsalze der Formel I, die durch Kombination von Verbln- 
dungen der Formel II mit Verbindungen der Formel III und/oder 
IV hergestellt werden, konnen beispielsweise durch Omsetzung 
clner Phthalocyanlnverbindung, die x Sulfonsauregruppen 
enthalt, mit elncr zur weitgehenden Neutralislerung der Sul- 
fosSuregruppen hinreichenden Menge eines oder mehreren ter- 
tiaren Aminen oder quaternaren Anmonlumsalzen erhalten werden. 

Die Aminsalze der Formel I kdnnen in wassrlger LBsung her- 
gestellt werden, wenn Stlckatoffverblndungen der Fotmeln III 
und IV eingesetzt werden, die in wSssriger Mineral- oder or- 
ganischen SSure loslich aind. Sle konnen aber auch in elnem 
geeigneten organischen Losungsmittel hergestellt und durch 
Auafailen, beispielsweise mit Wasser, oder durch Abdestillieren 
des LSsungsmittels isoliert werden. Eine derartige Herstellung 
in organischen Losungsmitteln ist vorteilhaft fUr Verbindungen 
der Formeln III und IV, die in wassrigem saurem Medium schwer- 
loslich Bind. Folgende geeignete Losungsmittel kSnnen bei- 
spielsweise genannt werden; Aceton, Aethylmethylketon, Aethanol, 
Methanol und, besonders bevorzugti Isopropanol. 

Das polare aliphatische Losungsmittel mit welchem die Pigment - 
zusammensetzung behandelt wird ist ein Losungsmittel. welches 
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mlndestens teilweise mit Wasser xnischbar sein muss. Geelgnete 
Losungsmlttel slnd in GB-PS 1 140 836 beschrieben. Darunter 
beflnden slch beiepielsweise Alkanole mit 1 bis 4 Kohlenstoff. 
atomen in der Alkylkette, wie z.B. Methanol, Aethanol, n- 
Propanol, Isopropanol und n-Butanol; Alky 1-monocarboxy late 
mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen in der Alkylkette, wle bel. 
spielsweise Alkylester von Alkansauren, Insbesonderc Alkyl- 
acetat; Dialkylketonc mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen In jeder 
Alkylkette, zum Beispiel Aceton, Methylathylketon oder 
Diathylketon; Alkoxyalkanole mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen in 
jeder Alkylkette der Alkoxy^ und Alkanol Komponenten, bei- 
spielsweise 2-Methoxy^athanol oder 2-Aethoxy-athanol; 
Alkylenglykole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen in der Alkylen- 
kette, zum Beispiel Aethylenglykol oder Diathylenglykol. 

Das LSsungsmittel kann, wenn erwUnscht, gelostes Wasser ent- 
halt en, jedoch in zur Bildung von zwei Phasen ungenUgender 
Menge. Es kann sich also beispielsweise um wassriges Aethanol, 
eine azeotrope Mischung von Aethanol und Wasser oder von Iso- 
propanol und Wasser, wobei in jedem Fall das Alkanol den 
grosseren Teil der Mischung ausmachen muss. 

Das Pigment, welches mit dem Amlnsalz der Formel I umgesetzt 
werden soli, kann dem Lfisungsmlttel in Pulverform oder als 
vfissriger Presskuchen zugegeben werden. Das Pigment kann in 
voller Pigmentform oder ixa hochaggregierten Zustand vorliegcn, 
wie es bei der Trockenvermahlung erhalten wird. So kann das 
Pigment in Form einer Mischung von Phthalocyanin mit einem 
Salz vorliegen, insbesondere in der Form einer Mischung, die 
erhalten wird durch Vermahlen des Rohpigmentes mit elnem Salz 
zwecks Verleihung der charakteristischen Pigmentform. Die 
Mischung aus organischem Lbsungsmlttel und Pigment wird dann 
vorzugswelse durch Zugabe einer zur Auflosung des vorhandenen 
Salzes gentlgenden Menge Wassers behandelt« 
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Wle aus der GB-PS 1 140 836 hervorgeht, verlelhen solche 
Losungsmlttelbehandlungen detn Endprodukt bessere Fllefis- 
eigenschaften und Dlsperglerbarkeit sowie hoheren Clanz. Das 
Verfahren der vorliegenden Erfindung, d.h. die Uxnsetzung eines 
Amlnsalzes der Formel I rolt dem Pigment, kombiniert mit der 
Lofiungsmittelbehandlung, verleiht dem Endprodukt cine zu- 
satzllche Erhdhung der Eigenschaften im Verglelch zur ein- 
fachen L5sungsmittelbehandlung eines Pigmentes alleln. 

Wie in der GB~PS 1 140 836 beschrieben, konnen solche Losungs. 
mittelbehandlungen des Pigmentes unter sehr verschiedenen 
Bedingungen erfolgen. Die Temperatur und der Druck bei denen 
die Behandlung durchgefUhrt werden muss und auch die Dauer der 
Behandlung, hangen von der Beschaffenheit des Pigmentes iind 
des Losungsmittels ab und mUssen, um eine optimale Verbesserung 
der Plgmenteigenschaften zu erzielen entsprechend gewahlt werden. 

dbwohl die Behandlung mit dem Losungsmittel bei einer Tempera- 
tur zwischen lO^C und. dem Siedepunkt des Losungsmittels verge- 
nommen werden kann, so ist eine Temperatur zwischen 50^*0 und 
dem Siedepunkt des Losungsmittels vorgezogen* werni man bei 
AtmoaphSrendruck arbeitet. Obschon not Igenf alls bei Ueberdruck 
gearbeitet werden kann, insbesondere wenn das elngesetzCe 
Losungsmittel bei der gewahlten Behandlungs temperatur sehr 
flUchtig ist, ist es Im allgemeinen zweckmassiger daa Ptgmentbel 
Oder annahernd bei Atmospharendruck mit dem Losungsmittel zu 
behandeln. 

Die Menge Lbsungsmlttel mit dem das Pigment behandelt wird 
liegt zwischen 0^5 und 20 Gewichtsteile LSsungsmittel bezogen 
auf 1 Gewlchtsteil Pigment. Bevorzugt sind Jedoch 1 bia 
15 Ge%d.chtsteile Losungsmittel, besonders bevorzugt sogar 
5 bis 10 Gewichtsteile Losungsmittel bezogen auf 1 Gewlchts- 
teil Pigment. 
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Das Aminsalz der Formel 1 kann zu jedem Zeitpunkt der Behand- 
lung zugegeben werden, vorzugsweise jedoch so, dass das 
Pigment und das Aminsalz mindestens 10 Mlnuten unter RUck- 
fluss Im vorgezogenen Losungsmittel, beisplelswelse Isopropanol 
Oder elne azeotrope Mlschung Wasser/Isopropanol, zusammen 
reagleren k5nnen« Wle oben erwahnt kann das Aminsalz der 
Formel I getrennt hergestellt und dann m;Lt dera Pigment umge-- 
setzt werden, Ein zusatzlicher Vortell der vorliegenden Er- 
findung besteht jedoch darin, dass das Aminsalz im ausge* 
wahlten Losungsmittel bei Anwesenheit des Pigmentes gebildet 
werden kann. Dadurch wird die Isolierung des Aminsalzes Uber- 
flUssig. Dies ist von besonderem Vortell bel der Verwendung 
der vorgezogenen Dlalkylamin-Derlvaten, die annahernd wasser- 
unloslich sind, aber in solchen Losungsmittel leicht mlt dem 
sulfonlerten Phthalocyaninfarbstoff reagleren. 

Die Pigment zusammensetzung kann durch Abf iltrleren, vorzugs* 
weise nach VerdUnnung mit Wasser, vom Losungsmittel getrennt 
werden. Die leichtflUchtigeren L5sungsmlttel konnen durch 
dlrektes Abdestillleren cntfernt werden; es wird jedoch vor- 
gezogen das Losungsmittel erst nach der Zugabe von etwas Waaacr 
abzudestillieren, damlt die Pigmentzusammensetzung in einer Im 
wesent lichen wasserigen Phase suspendiert zurllck blelbt. Die 
Trennung geschieht dann durch die Uebliche Technick des Fil- 
tricrcns und Trocknens. In jedem Fall wird die Pigmentzusammen- 
setzung von jeder Spur anorganlscher Salze freigewaschen. 

Die Pigroentzusammensetzungen der vorliegenden Erflndung k&nnen 
Eur Pigment ierung von verschiedenen Medien verwendet werden , 
wle Anstrlchfarben, Druckfarben, Nitrocellulose, Alkyd-Melamin/ 
Formaldehyd- und Acryl-Melamin/Formaldehyd^Systeme, insbesondere 
Jedoch in den Medien, die hohe Anteile and Kohlenwasserstof fen 
Im Losungsmittel enthalten. 
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In der BE-PS 833 518 ist elne PigmentEusammensetzung be- 
ansprucht , enthal tend : 

a) cine feinverteilte Festsubstanz mit einer oberen Tellchen- 
gr^sse von wenlger als 20m 

b) ein Dlspergiermlttel fUr Polymere oder Harze. 

c) als Fliessmittel ein durch eine Farbsaure substituiertes 
Ammoniumsalz, an dessen Stickstof f atom mindestens 3 Ketten 
mit zusaitimen von 16 bis 60 Kohlenstof f atomen gebunden sind 

d) eine organische FlUesigkeit. 

Wir haben Uberraschend gefunden, dass Phthalocyaninpigxnent- 
Zufiannnensetzungen, die durch das Verfahren der, vorliegenden 
Erfindung erhalten werden, bei dem das Pigment und das Amin- 
salz der Formel I in einem polaren aliphatischen Losungstnittcl 
umgesetzt werden verbesserte Farbstarke und rheologische 
Eigenschaften zeigen, wenn sie in Anstrich- und Druckfarben 
einverleibt werden, im Vergleich zu den in der BE-PS 833 518 
..beanspruchten Pigmentzusammensetzungen^ dere n Komponenten 
nicht in einem polaren aliphatischen Losungsmittel umgesetzt 
werden. 

Die folgenden Beispiele sollen die vorliegende Erfindung weiter 
erlautern. Gewichtsteile stehen im selben Verhaltnls zu Vo- 
lumenteilen wle kg/1. Telle und Prozentgehalte sind auf das 
Gewicht bezogen, wenn nicht anders angegeben. 
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Beispiel 1 



175 Teile von rohem Kupferphthalocyanin werden mlt 23 Tellen 
anorganischer Salze, 1,6 Tetlen Diathylanilln und 0,8 Tellen 
Glycerol -monooleat vermahlen bis das Phthalocyanln in Pigment- 
form vorliegt. 

103 Teile dieser Mischung, die 90 Teilen Kupferphthalocyanin 
entsprechen werden 600 Teilen Isopropanol zugegeben und unter 
gutera RUhren 5% Stunden lang bei RUckflusstemperatur gekocht, 
Dann werden 4 Teile der Verbindung der Formel CuFc(SO^H)^ (V) ^ 
worin X die Zahl 2 bedeutet, in Presakuchenform zugegeben und 
veiter bei Ruckflusstemperatur gekocht. Nach 15 Minuten werden 
6 Teile in heissem Isopropanol gelUstes Amin der Formel IIIj 
worin eine Methylgruppe und R2 und R^ hydrierte Talgreste 
bedeuten (Kemamine T.9701, Humko Chemical Products), zugegeben. 
Nach weiteren 15 Minuten gibt man 600 Teile Wasser zu und 
destilliert das Isopropanol ab. Die gebildete Pigmentzusammen- 
setzung- wird-abf il triert-,- salzfrei— und neutral gewaschen und bei 
50-60"C getrocknet. Man erhalt 99,1 Teile der fertigen Pigment- 
zusammensetzung. Eine Druckfarbe mit 6% PigmentgehalC und elnem 
Pigment/Bindemlttel-VerhSltnis von 1:5 wurde durch Vermahlen der 
Plgmentzusammensetzung dieses Belspiels mit einem Phenolharz- 
Fimis und Toluol als L^sungsmittel in einer Kugeltnllhle herge- 
stellt« Iro Verhaltnis zu einer ^hnlichen aus unbehandeltem 
p-Kupferphthalocyanin erhaltenen Druckfarbe zelgte die mit dem 
Produkt dieses Beispiels erhaltene Druckfarbe bedeutend bessere 
Fliesseigenschaf ten, sowie htihere Farbst^rke, Reinheit und 
Glanz. 
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Beispiel 2 



Beispiel 1 wird wiederholt tnit der Ausnahme, dass 3,4 Telle 
der Verbindung der Formel CuPcCSO^H)^ (V), worin X 2,4 bedeutet, 
und 5,6 Telle des hydrlerten Talgamlns verwendet werden. Eine 
mlt dem so erhaltenen Produkt hergestellte Druckfarbe zeigt 
gegenUber einer ahnllchen aus unbehandeltem p-Kupferpthalo- 
cyanin hergestellten Druckfarbe bessere Fliesseigenschaften und 
erhBhte Farbstarke. 

Beispiel 3 



a) 20 Telle der Verbindung der Formel CuPcCSO^H)^ (V), worin 

X 2 bedeutet, wird in Presskuchenfonn zu 200 Tellen Isopro- 
panol gegeben und bei gutem RUhren auf RUckflusstemperatur 
geheizt. 29,2 Telle des Amlns der Formel III, worin eine 
Methylgruppe und R2 und R^ hydrlerte Talgreste bedeuten, 

werden In 200 Tellen heissem Isopropanol gelbst und innert 

5 Minuten der kochenden Pigment/ Isopropanol-Suspensian zuge- 
geben. Nach 30 Minuten Behandlung bei RUckflusstemperatur 
werden innert 60 Minuten 600 Telle Wasser zufliessen gelassen 
und glcichzeitig das Isopropanol abdestilliert. Das blaugrUne 
Reaktionsprodukt \rird abdestilliert, mlt warmem Wasser ge- 
waschen und bei 60''C getrocknet. Man erhalt 48,1 Telle des 
Amlnsalzes. 

b) 175 Telle von rohem Kupferphthalocyanln werden nach dem in 
Beispiel 1 beschrlebenen Verfahren vermahlen. 103 Telle dleser 
Mischung, die 90 Tellen Kupferphthalocyanln entsprechen, 
werden 600 Tellen Isopropanol zugegeben und unter gutem RUhren 
5\ Stunden lang bei RUckflusstemperatur gekocht* Dann werden 
10 Telle des In heissem Isopropanol gelt5sten Produktes von 
Beispiel 3a zugegeben und weitere 30 Minuten bei RUckfluss- 
temperatur gekocht. Schllesslich iKsst man 600 Telle Wasser 
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zufliessen und destilllert das Isopropanol ab. 

Die PigmentzusannneTisetzung wird abfiltriert, salzfrel und neutral 
gewaschen und bel 50-60°C getrocknet« Man erh^lt eine Ausbeute 
von 99,3 Tellen. 

Eine mit dem Produkt von Beisplel 3b, nach dem in Beispiel 1 
beschriebenen Verfahren erhaltene Druckfarbe zeigt Shnllche 
Eigenschaf ten, wle die mit dem Produkt von Beispiel 1 erhaltene 
Druckfarbe. 

Beispiel 4 



Beispiel 3b wird wlederholt, mit der Ausnahme, dass 108,6 Teile 
der vermahlenen Mischung, entsprechend 95 Teilen Kupferphtha- 
locyanin, zusammen mit 5 Teilen des Produktes von Beispiel 3a 
verwendet werden. Beim Einverleibeh des so erhaltenen Produktes 
in eine Druckfarbe erhalt man Shnliche Eigenschaf ten, wie bei 
den mit den Produkten von den Beispielen .1 und 3b hergestellten 
Druckfarbeti. 

Beispiel 5 



a) Ein Aminsalz der Formel I wird nach dem in Beispiel 3a be- 
schriebenen Verfahren mit 32,6 Teilen des Amins der Foxmel II, 
worin und Eicosanylreste \md R^ eine Methylgruppe 
bedeuten hergestellt, 

b) 150 Teile eines Phthalocyanlngrlln-Pigmentes in Pigmentform 

mit 47,1% Chlorgehalt wird bel krMftlgem RUhren in 800 Teile 

Aceton gegeben und auf RUckflusstemperatur erhitzt. Nach 10 

Minuten werden 15 Telle des Produktes von Beispiel 5a in 

Aceton aufgeschl^Eomt zugegeben undveiterel5 Minuten am 

RUckfluss gekocht. Dann werden 800 Teile Wasser zugegeben, 

das Aceton abdestilliert und innert 2 Minuten regelmSssig 

eine Mischung aus 15 Teilen konzentrierter Salzstture und 
709847/0938 
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15 Teilen Wasser zufliessen gelassen. Es wird 30 Minuten 
gut gerllhrt, bevor das Produkt abflltriert:, mit warmem 
Wasser gewaschen und bei 50-6O**C getrocknet wlrd« Man erhSlt 
eine Ausbeute von 153,2 Teilen. 

Die Pigmentzusamraensetzung wird durch Vermahlen in einer 
KugelmUhle in einem Nitrocellulosefimis einverleibt und 
durch Zugabe einer Mischung von Nitrocellulose- mit Malein- 
kondensat-Firnisse zu einem Pigmentgehalt von 11, 7Z und 
ein Pigment/Bindemittel-Verhaltnis von 1:1,38 verdUnnt. Die 
erhaltene Dispersion zeigt annShemd gleiche Farbeigen- 
schaften, jedoch bedeutend bessere Fliesselgenschaf ten als 
eine ahnliche Dispersion, die mit unbehandeltem Phthalo- 
cyaningrUn hergestellt wird, 

Beispiel 6 



89 Teile vermahlenen Kupf erphthalocyanins. werden in 500 Teilen 
n-Butanol elngerUhrt, auf RUckflusstemperatur erhitzt und 
5 Stunden am RUckfluss gekocht. 11 Teile des Produktes von 
Beispiel 3a werden zugegeben und weltere 15 Minuten am RUck- 
fluss gekocht. 1000 Teile Wasser von 55**C werden zufliessen ge«- 
lassen und das n*Butanol abdestilliert. Die Mischung wird mit 
15 Teilen 25%ige wSssrige SalzsMure angesSuert und 15 Minuten 
krSftig gerUhrt. Dann wird die Pigmentzusammensetzung abflltriert, 
mit heissem Wasser neutral gewaschen und bei 5O-60**C getrocknet* 
Man erhalt eine Ausbeute von 98 Teilen. 

Die mit diesem Produkt nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Ver- 
fahren erhaltene Druckfarbe weist hOhere Farbst^rke und etwas 
betontere grtine Nuance, sowie bedeutend bessere Fliesseigen- 
schaften als eine mit dem gleichen, aber unbehandelten Kupfer- 
phthalocyanin hergestellte Druckfarbe. 
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Belspiel 7 



Belspiel 6 wird wiederholt, mlt der Ausnahme, dass 87>5 Telle 
vermahlenen Kupferphthalocyanin, 12,5 Telle des Produktes von 
Belspiel 3a und Methyl^thylketon als Lysungsmittel verwendet 
werden. Man erh^lt 97 Telle der fertlgen Figmentzusazjimensetzung. 

Die mlc dlesem Produkt nach dem In Belspiel 1 beschriebenen 

Verfahren erhaltene Druckfarbe zeigt ann^ernd die glelchen 
Elgenschaf ten wie die Druckfarbe, die mlt dem Produkt von 
Belspiel 6 erhalten wird, d.h. hOhere FarbstMrke und bedeutend 
bessere Fliesseigenschaf ten als elne mlt dem glelchen, aber 
unbehandelten Kupferphthalocyanin hergestellte Druckfarbe. 

Belspiel 8 



Belspiel 1 wird vdederholt, mlt der Ausnahme, dass 8^6 Telle 
elnes Amlns der Formel III, worln , und R^ hydrlerte 
Talgreste bedeuten (Adogen 340 ex Ashland Chemicals) , verwendet 
werden. Die Elgenschaf ten der mlt dlesem Produkt erhaltenen 
Druckfarbe entsprechen denen der Druckfarbe von Belspiel I, 

Belspiel 9 



Belspiel 1 wird wiederholt, mlt der Ausnahme, dass 4,0 Telle 
eines Amins der Formel III, worln R^ und R^ Isooctylreste 
bedeuten (Adogen 381 ex Ashland Chemicals) , verwendet werden. 
Die Elgenschaf ten der mlt dlesem Produkt erhaltenen Druckfarbe 
entsprechen denen der Druckfarbe von Belspiel 1. 
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Selspiel 10 



Beisplel 1 wird wlederholt, mit der Ausnahme, dass 6,6 Telle 
eines Annnoniumsalzes der Formel IV, worin und jeweils 
eine Methylgruppe , und R^ jeweils einen hydrierten Talg- 
rest und B Chlor bedeuten (Kemamine Q,9702X), verwendet werden. 
Die Eigenschaf ten der mit diesem Produkt erhaltenen Druckfarbe 
entsprechen denen der Druckfarbe von Beisplel 1. 

Beisplel 11 



Beisplel 10 wird wlederholt mit der Ausnahme, dass 4,0 Telle 
eines Ammonlumsalzes, worin R2 und jeweils eine Methyl- 
gruppe, einen Dodecyl- und Rg einen Benzylrest bedeuten 
(Kemamine BQ.6502.C), verwendet werden. Die Eigenschaf ten der 
mit diesem Produkt erhaltenen Druckfarbe entsprechen denen der 
Druckfarbe, die mit dem Produkt von Beisplel 10 erhalten wird. 
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